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(57) Abstract: The invention relates to novel pharmaceutical formulations based on fluids and stable aqueous colloidal suspensions 
for the sustained release of one or more active principles, particularly protein principles, and to the applications, particularly the ther- 
apeutic applications, of said formulations. The invention aims to provide a fluid pharmaceutical formulation for the sustained release 
of one or more active principles, such that, following parenteral injection, the in vivo therapeutic protein release time is increased 
significantly, while the plasma concentration peak of the active protein is lowered. Moreover, said formulation must be storage stable 
and. in addition, biocompatible, non-toxic biodegradable, non-immunogenic and well tolerated locally. According to the invention, 
the formulation is a low-viscosity aqueous colloidal suspension of submicronic particles of water-soluble, biodegradable polymer 
PO bearing hydrophobic groups (GH). The aforementioned particles are noncovalently associated with at least one active principle 
(PA) and form a gelled deposit on the injection site, said gelling being caused by a protein present in the physiological medium. 
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(57) Abrege : La presente invention concerne de nouvelles formulations pharmaceutiques a base de suspensions colloidales aqueuses 
stables et fluides pour la liberation prolongee de principe(s) actif(s), en particulier proteinique(s), ainsi que les applications, notam- 
ment therapeutiques, de ces formulations. Le but de 1'invention est de proposer une formulation pharmaceutique fluide pour la 
liberation prolongee de principe(s) actif(s), permettant apres injection par voie parenterale d'accroitre significativement la duree de 
liberation in vivo d'une proteine therapeutique tout en diminuant, le pic de concentration plasmatique de la proline active, et qui 
soit par ailleurs stable a la conservation et de surcroTt biocompatible, biodegradable non-toxique, non-immunogene et bien toleree 
localement. La formulation selon 1'invention est une suspension colloidale aqueuse de basse viscosite, de particules submicroniques 
de polymere PO biodegradable, hydrosoluble et porteur de groupements hydrophobes (GH), lesquelles particules etant associees de 
fagon non covalente avec au moins un principe actif (PA) et formant un depot gelifie sur le site d'injection, cette gelification etant 
provoquee par une proteine presente dans le milieu physiologique. 



WO 2005/051416 PCT/FR2004/050603 



FORMULATIONS PHARMACEUTIQUES POUR LA LIBERATION 
PROLONGEE DE PRINCIPE(S) ACTTF(S), AINSI QUE LEURS APPLICATIONS 

NOTAMMENT THERAPEUTIQUES 

5 La presente invention concerne de nouvelles formulations pharmaceutiques a 

base de suspensions colloidales aqueuses stables et fluides pour la liberation prolongee de 
principe(s) actif(s), en particulier prot6inique(s) et peptidique(s), ainsi que les applications, 
notamment therapeutiques, de ces formulations. 

Ces formulations pharmaceutiques actives concernent aussi bien la therapeutique 

10 humaine que vSterinaire. 

Dans le domaine de la liberation prolongee des principes actifs pharmaceutiques 
notamment de proteines therapeutiques, il existe un besoin, dans beaucoup de cas, de 
reproduire au mieux chez le patient une concentration plasmatique en proteine ou en 
peptide proche de la valeur observee chez le sujet sain. 

15 Cet objectif se heurte k la feible duree de vie des prolines dans le plasma qui 

conduit a injecter de fa$on r6p6tee la proline therapeutique. La concentration plasmatique 
en proteine therapeutique presente alors un profil « en dents de scie » caract&rise par des 
pics eleves de concentration et des minima de concentration tres bas. Les pics de 
concentration, tres superieurs a la concentration basale chez le sujet sain, ont des effets 

20 nocifs tres marques du fait de la toxicite elevee des prolines therapeutiques telles que 
1'interleukine IL2. Par ailleurs, les minima de concentration sont inferieurs a la 
concentration necessaire pour avoir un effet therapeutique, ce qui entraine une mauvaise 
couverture therapeutique du patient et des effets secondares graves a long terme. 

Aussi, pour reproduire chez le patient une concentration plasmatique en proteine 

25 therapeutique proche de la valeur ideale pour le traitement du patient, il importe que la 
formulation pharmaceutique consideree permette de liberer la proteine therapeutique sur 
ime dur6e prolongee, de &9on a limiter les variations de concentration plasmatique au 
cours du temps. 

Par ailleurs, cette formulation active doit de preference satisfaire au cahier des 
30 charges suivant, deja connu de Homme de l ! art : 

1 - liberation prolongee d ! une proteine therapeutique active et non denaturee, par 

exemple humaine ou synthetique, de sorte que la concentration plasmatique est 
maintenue au niveau therapeutique ; 

2 — forme liquide suffisamment fluide pour etre aisement injectable et sterilisable 
35 par filtration sur des filtres dont la taille des pores est inferieure ou egale a 

0,2 microns ; 

3 - forme liquide stable ; 

4 - biocompatible et biodegradabilite ; 
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5 - non toxicit6 ; 

6 - non immunogenicite ; 

7 - excellente tolerance locale. 

Pour tenter d'atteindre ces objectrfs, plusieurs approches ont deja ete proposees 

5 dans Tart anterieur. 

Dans la premiere approche, la proline therapeutique native est modifiee par 
greffage covalent d'une ou de plusieurs chaines de polymdre ou encore par greffage 
covalent d'une proteine telle que Paibumine serique humaine (HSA). La proteine ainsi 
modifiee a une moindre affinite pour ses recepteurs et son temps de demi vie dans la 

10 circulation g6n6rale augmente considerablement L'amplitude de la variation de 
concentration entre les pics et les creux de concentration plasmatique en proteine est ainsi 
considerablement reduite. Ainsi la societe Shering Plough commercialise sous le horn 
VTRAFfiRON® PEG un interferon alpha 2b modifie chimiquement par greffage d'une 
chaine de polyethylene glycol de masse 12kD. Cette modification chimique se traduit par 

15 une augmentation du temps de demi vie chez le patient de 6,8 k 33 heures. Cette demarche 
de modification chimique de la proteine therapeutique presents, de fa$on generate, deux 
inconvenients majeurs. Tout d'abord, la modification irreversible de la proteine, qui, 
n'etant plus une proline humaine, peut conduire a long terme a des probldmes de toxicite 
et d'immunogenicite. Le deuxidme inconvenient provient de la perte partielle de 

20 bioactivit6 de la prot6ine therapeutique modiftee. 

Dans une deuxieme approche, il a ete propose d'augmenter la duree d'action grSce 
a des formulations comportant au moins un polymdre et un principe actif, liquides a 
temperature et atmosphere ambiantes, injectables et devenant plus visqueuses aprds 
injection, par exemple sous Teffet d'un changement de pH et/ou de temperature. 

25 Ainsi dans ce registre, le brevet US-B-6 143 314 divulgue une solution organique 
polym^re a liberation controlee de PA, formant un implant solide aprds injection. Cette 
solution comprend: 

o (A) 10 a 80 % en poids d'im polymdre thermoplastique de base, biocompatible, 
biodegradable et insoluble dans l'eau ou les fluides physiologiques (par 
30 exemple PolyLactique et/ou PolyGlycolique) ; 

o (B) im solvant organique, tel que la N-MethylPyrrolidone se dispersant dans les 
fluides physiologiques ; 

o (C) un principe actif (PA) ; 

o (D) et enfin 1 a 50 % en poids d'un agent de liberation controlee constitue par un 
35 copolymere bloc de type PolyLactiqueGlycolique / PolyEthyleneGlycoL 

AprSs injection, (B) se disperse ou se dissipe dans les fluides physiologiques. (A) forme 
un implant encapsulant (C) qui n'est pas lie de fa?on covalente ni a (A) ni a (D) et qui se 
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libere alors Ientement in vivo. 

Le principal inconvenient de cette technique est d*utiliser un solvant organique (B), 
potentiellement denaturant pour le PA (C) (e.g. proteines therapeutiques) et toxique pour 
le patient En outre, I'hydrolyse in vivo du polymere (A) genere un acide qui peut conduire 
5 a des problemes de tolerance locale. 

Les demandes PCT WO-A-99/18142 & WO-A-00/18821 concernent des solutions 
aqueuses de polymeres qui contiennent un PA sous forme dissoute ou colloidale, qui sont 
administrables a des animaux a sang chaud, notamment par injection et qui foment un 
depot de PA (e.g insuline) gelifie in vivo, car la temperature physiologique est superieure 
10 a leur temperature de gelification. Le gel ainsi forme libere le PA de facon prolongee. Ces 
polymeres biodegradables particuliers sont des triblocs ABA ou BAB avec A = 
polylactique-coglycolique (PLAGA) ou polylactique (PLA) et B = PolyEthyleneGlycol. 
Les temperatures de transformation liquide =$> gel de ces polymeres triblocs sont par 
exemple de 36, 34, 30 et 26 °C. A l'instar des polymeres (A) selon l'US-B-6 143 314, 
15 I'hydrolyse de ces polymeres triblocs ABA ou BAB in vivo conduit a des acides qui 
peuvent ne pas Stre correctement toleres localement 

La demande PCT WO-A-98/11874 decrit des formulations pharmaceutiques 
comprenant un principe actif lipophile, un polymere gelifiant (Gelrite® = gomme gellane 
desacetylee ou elhylhydroxycellulose) et un surfactant L'interaction polymere/surfactant 
20 et eventuellement, s'agissant du polymere Gelrite®, la seule presence d'electrolytes tels 
que des ions Ca* en concentration physiologique conduit a la formation d'un gel consume 
par un agregat polymere/surfactant auquel se lie de fecon non covalente le principe actif 
lipophile. Cette formulation est destinee a une adtaiinistration locale dans un organe cible 
(ceil e.g.). L'association agr6gat/principe actif qui se forme in situ, permet la hberation 
25 lente du principe actif dans l'organe cible. 

Une troisieme approche mise en oeuvre pour tenter de prolonger la duree d'action 
d'une proteine tout en conservant sa bioactivite, tut d'utiliser une proteine therapeutique 
non denaturee et de l'incorporer dans des microspheres ou des implants a base de 
polymeres biocompatibles. Cette approche est notamment illustree par le brevet 
30 US-B-6 500 448 et la demande US-A-2003/0133980 qui decrivent une composition a 
Uberation prolongee d'hormone de croissance humaine (hGH) dans laquelle, la proteine 
hormonale, prealablement stabilisee par complexation avec un metal, est ensuite dispers6e 
dans une matrice polymere biocompatible. Le polymere biocompatible est par exemple un 
poly(lactide), un poly(glycolide) ou un copolymere poly(lactide-co-glycolide). La 
35 composition se presente par exemple sous la forme d'une suspension de microspheres 
dans une solution de carboxymethylcellulose de sodium. Cette approche presente plusieurs 
inconvenients : tout d'abord, au cours du precede de fabrication des microspheres, la 
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proteine est mise au contact de solvants organiques potentiellement denaturants. En outre, 
les microspheres sont d'line taille elevee (1 a 1000 microns), ce qui constitue une 
contrainte en termes d'injection et de sterilisation aisee sur filtres. Enfin, des probl&nes de 
tolerance locale peuvent survenir lors de l'hydrolyse in situ du polymere. 
5 Selon une quatrfeme approche, ont ete d6veloppees des formes a liberation 

prolongee de proteine therapeutique constitutes par des suspensions, liquides et peu 
visqueuses de nanoparticules chargees en proteines therapeutiques. Ces suspensions ont 
permis l'administration aisee de proteines therapeutiques natives. 

Une premiere forme de suspensions nanoparticulaires de liberation prolongee est 

10 celle constitute par des suspensions de liposomes dans lesquelles la proteine therapeutique 
native non modifiee est encapsulee. Apres injection, la proteine est liberee 
progressivement des liposomes, ce qui prolonge le temps de presence de la proteine dans 
la circulation generate. Ainsi par exemple, Frossen et al, decrivent dans Particle Cancer 
Res. 43 p 546, 1983 1'encapsulation d'agents anti-neoplastiques dans des liposomes afin 

15 d'en accroitre Tefficacite therapeutique. La liberation de la drogue est cependant trop 
rapide pour obtenir une reelle liberation prolongee. La societe Liposome Company Inc, 
dans son brevet US-B-5 399 331, propose d'ameliorer le temps de liberation in vitro de 
l'interleukine 2 en la greffant de fa$on covalente au liposome. On retombe alors dans les 
travers de Tapproche "prottine modifiee" evoques ci-dessus. 

20 Afin de pallier le manque de stabilite des liposomes, tout en gardant les avantages 

d'une formulation nanoparticulaire liquide et de basse viscosite, la society Flamel 
Technologies a propose une autre voie, dans laquelle la proteine therapeutique est associee 
a des nanoparticules d'un polyaminoacide hydrosoluble "modifie hydrophobe", c'est-a-dire 
modifie par grefiage de groupements hydrophobes. Ce polymere est choisi, en particulier, 

25 parmi les polyaminoacides (polyglutamates ou polyaspartates) porteurs de greflfons 
hydrophobes. 

Un des interets notables de ces polymeres modifies hydrophobes est de s'auto 
assembler spontanement dans l'eau pour former des nanoparticules. 

Un autre interet de ces systdmes est que les proteines ou les peptides, en 

30 particulier les proteines therapeutiques, s'associent spontanement avec les nanoparticules 
de polymeres modifies hydrophobes. Cette association est non covalente, et s'effectue 
sans avoir recours a un tensioactif ni a un procede de transformation potentiellement 
denaturant D ne s f agit pas d ! une encapsulation de la proteine dans une microsphere, 
comme divulgue dans le brevet US-B-6 500 448 et la demande US-A-2003/0133980. De 

35 fa?on totalement diflFerente, ces nanoparticules de copolyaminoacides modifies 
hydrophobes adsorbent spontanement les proteines en solution, sans les modifier 
chimiquement ni les denaturer et sans leur faire subir des etapes de traitement agressives 
du type "mise en emulsion" et "evaporation de solvant". Les formulations peuvent etre 
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stockees sous forme liquide ou lyophilisee. 

Aprds injection, par exemple par voie sous cutanee, ces suspensions de nanoparticules 
chargees en proteines libdrent progressivement la proline non denaturee et bioactive in 
vivo De telles associations non covalentes principe actif (PA) proteinique / poly[Glu] ou 

5 poly[Asp] sont divulguees dans la demande de brevet WO-A-00/30618. 

Cette demande dScrit notamment des suspensions colloidales de pH 7,4 comprenant des 
associations d'insuline humaine avec des nanoparticules de polyglutamate "modifie 
hydrophobes". Le tableau ci-dessous rend compte des polyaminoacides "modifies 
hydrophobes" mis en oeuvre et des taux d'association obtenus dans les exemples du 

10 WO-A-00/30618. 



EXEMPLE 


POLYMERE 


Taux 
d'association 
(%) 


1 


poly[(Glu-0-Na)o.63bloc(Glu-0-methyle) 0 ,37] 


55 


2 


poly[Glu-0-Na)o.66-bloc-(Glu-0-6thyle)o.34] 


26 


3 


poly(Glu-0-Na)o,65-bloc-(Glu-0-hexadecyle)o^5] 


36 


4 


poly[(Glu-0-Na)o,88-bloc-(Glu-0-dod6cyle) 0 ,i2] 


>90 



Ces suspensions colloidales titrent 1,4 mg/ml d'insuline et 10 mg/ml de polyaminoacide 
"modifie hydrophobe". 

15 II ressort de la figure 1 du WO-A-00/30618 que la duree de liberation in vivo de Tinsuline 
vectorisSe par les suspensions susvisees, est de 12 H. Cette duree de liberation gagnerait a 
etre augmentee. 

Ainsi, meme si cette demande PCT represente deja un progr^s considerable, son contenu 
technique peut encore etre optimise au regard du cahier des charges 6nonce ci-dessus et 

20 surtout au regard de Tallongement de la duree de liberation in vivo. 

Les demandes de brevet fianfais non publiees N os 02 07008 du 07/06/2002, 
02 09670 du 30/07/2002, 03 50190 du 28/05/2003 et 01 50641 du 03/10/2003, concernent 
de nouveaux polyaminoacides amphiphiles, hydrosolubles et comprenant des unites 
aspartique et/ou des unites glutamique, dans lesquels au moins une partie de ces unites 

25 sont porteuses de greffons hydrophobes. A Tinstar des polyaminoacides modifies 
hydrophobes divulgues dans la demande WO-A-00/30618, ces nouvelles matidres 
premieres polym^res forment spontanement en milieu liquide aqueux des suspensions 
colloidales de nanoparticules qui peuvent etre utilisees pour la liberation prolongee de PA 
(insuline). Elles sont biocompatibles, biodegradables et les proteines, en particulier les 

30 proteines therapeutiques s'adsorbent spontanement sur ces nanoparticules sans subir de 
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modification chimique ou de denaturation. 

Ces demandes visent aussi de nouvelles compositions pharmaceutiques, cosmetiques, 
dietetiques ou phytosanitaires k base de ces polyaminoacides. 

Les polyaminoacides "modifies hyckophobes"amphiphiles selon la demande de 
5 brevet franfais N° 02 07008 comprennent des unites aspartique et/ou des unites 
glutamique, porteuses de greffons hydrophobes comportant au moins un motif alpha- 
tocopherol, e.g. : (polyglutamate ou polyaspartate greffe par Talpha tocopherol d'origine 
synthetique ou naturelle). 

Cette demande non publiee divulgue specifiquement une suspension colloidale qui 
10 contient des nanoparticules formSes par des associations polym&e/proteine active et qui 

est obtenue en m&angeant 1 mg d f un polyglutamate greffe par I'alpha-tocopherol et 7 mg 

d'insuline dans 1 ml d'eau, a pH 7,0. 

Les polyaminoacides "modifies hydrophobes" amphiphiles selon la demande de 

brevet ftangais N° 02 09670 comprennent des unites aspartique et/ou des unites 
15 glutamique, porteuses de greffons hydrophobes comportant au moins un motif hydrophobe 

et relies aux unites aspartique et/ou glutamiques par Tintermediaire d f une rotule contenant 

deux fonctions amides, et plus prScisement via un "espaceur" de type lysine ou ornithine. 

Cette demande non publiee divulgue specifiquement une suspension colloidale qui 

contient des nanoparticules formees par des associations polymere/proteine active et qui 
20 est obtenue en mSlangeant 10 mg d ! un polyglutamate greffe avec de Facide palmitique via 

un "espaceur" lysine et 200 UI d'insuline (7,4 mg) dans 1 ml d'eau, a pH 7,4. 

Les polyaminoacides "modifies hydrophobes"amphiphiles selon la demande de 

brevet fiangais N° 03 50190 comprennent des unites aspartique et/ou des unites 

glutamique, dont certaines sont porteuses d'au moins un greffon relie a une unite 
25 aspartique ou glutamique, par rintermSdiaire d'un "espaceur" "acide amine" & base de 

Leu, et/ou ILeu, et/ou Val, et/ou Phe, un groupement hydrophobe en C6-C30 etant relie 

par une liaison ester a 'Tespaceur". 

Cette demande non publi6e divulgue specifiquement une suspension colloidale qui 

contient des nanoparticules form6es par des associations polymSre/proteine active et qui 
30 est obtenue en melangeant une solution aqueuse contenant 10 mg d'un polyglutamate 

greffe avec un greffon -Leu-OC8, -Val-OC12 ou -Val-cholesteiyle et 200 UI d'insuline 

(7,4 mg), par millilitre d'eau, a pH 7,4. 

La demande de brevet frangais FR-A-01 50641 divulgue des 

homopolyaminoacides lineaires, amphiphiles, anioniques, comprenant des unites 
35 aspartiques ou des unites glutamiques et dont les extremites sont porteuses de 

groupements hydrophobes comportant de 8 a 30 atomes de carbone . 

En particulier, les homopolyaminoacides telecheliques "modifies hydrophobes" sont par 

exemple un poly[GluONa] a extremites PheOC18/C18 ou un polyfGluONa] a extremites 
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PheOC18/alpha-tocoph6rol. Cette demande non publiee decrit egalement une suspension 
colloidale qui contient des nanoparticules formees par des associations polymere/proteine 
active et qui est obtenue en melangeant 10 mg de Tun des polym&res susvises et 200 UI 
d'insuline (7,4 mg) par millilitre d'eau, a pH 7,4. 
5 La dur6e de liberation in vivo de Tinsuline "vectorisee" par les suspensions selon ces 
demandes non publiees, gagnerait a §tre augmentee. 

En tout etat de cause, tout cet art anterieur sur les suspensions colloidales de 
nanoparticules de polyaminoacides modifies hydrophobes, ne revele pas de formulation 
permettant : 

10 (I) d'accroitre suffisamment la duree de liberation de la proline active aprds 

injection par voie parent6rale, en particulier sous cutanee ; 
(II) et/ou de rMuire le pic de concentration plasmatique de la proteine active 

apres injection de la formulation la contenant. 
Dans ces conditions, Tun des objectifs essentiels de la prSsente invention est done 
15 de proposer une formulation pharmaceutique liquide pour la liberation prolongSe de 
principe(s) actif(s), rem6diant aux carences de Tart anterieur, et en particulier permettant 
aprds injection par voie parenteral (e.g. sous cutanee), d'obtenir une duree de liberation in 
vivo prolongSe pour des principes actifs -PA-(e.g. proteines, peptides therapeutiques et 
petites molecules) non denatures, par exemple des proteines humaines ou synthetiques. 
20 Un autre objectif essentiel de Tinvention est de proposer une formulation 

pharmaceutique liquide a liberation prolongSe du PA in vivo, qui soit sufBsamment fluide 
pour etre aisement injectable et sterilisable par filtration sur des filtres dont la taille des 
pores est inferieure ou egale a 0,2 microns. 

Un autre objectif essentiel de Tinvention est de proposer une formulation 
25 pharmaceutique liquide a liberation prolongee du PA in vivo, qui soit stable a la 
conservation tant sur le plan physico-chimique que biologique. 

Un autre objectif essentiel de Tinvention est de proposer une formulation 
pharmaceutique liquide a liberation prolongee du PA in vivo, qui presente au moins Tune 
des proprietes suivantes: biocompatibilite, biodegradabilite, atoxicite, bonne tolerance 
30 locale. 

Un autre objectif essentiel de Tinvention est de proposer une formulation 
pharmaceutique pour la liberation prolongee lente de PA in vivo, cette formulation etant 
une suspension colloidale aqueuse de basse viscosite comprenant des particules 
submicroniques de polymdre PO auto-associees a au moins un PA, le polymdre PO etant 
35 un polymere biodegradable, hydrosoluble et porteur de groupements hydrophobes. 

Un autre objectif essentiel de Tinvention est de proposer une formulation 
pharmaceutique de liberation prolongee lente de PA in vivo, cette formulation etant une 
suspension colloidale aqueuse de basse viscosite comprenant des particules 
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submicroniques de polymere PO auto-associees a au moins un PA, le polymere PO etant, 
par exemple, un polyaminoacide forme par des unites aspartiques et/ou des unites 
glutamiques, au moins une partie de ces unites etant porteuses de greffons comportant au 
moins un groupement hydrophobe (GH), PO 6tant en outre biodegradable, hydrosoluble, 
5 et amphiphile. 

Un autre objectif essentiel de rinvention est de proposer des produits derives et/ou 
des precurseurs de la formulation visee dans les objectift sus enoncSs. 

II est en particulier du m&rite de la Demanderesse d'avoir mis au point des 
formulations pharmaceutiques liquides aqueuses de basse viscosity & temperature 

10 physiologique, qui, de fa$on surprenante, forment un d6pot g61ifi6 in vivo aprds 
administration parenterale aisee chez l'homme ou les mammif&res h sang chaud, la 
formation de ce dep6t n'6tant pas declenchee par un changement de pH, ni de temperature 
lors de 1'injection parenterale, ni par la presence d'electrolyte(s) (tels que des ions Ca**) en 
concentration physiologique et/ou dau moins un tensioactif, ni encore par dispersion de 

15 solvant organique dans le milieu physiologique. Le depot gelifie ainsi formS augmente 
d'une fa9on significative la duree de liberation du PA in vivo. 

D'ou il s'ensuit que rinvention concerne une formulation pharmaceutique liquide pour la 
liberation prolongee de principe(s) actif(s) -PA- 3 cette formulation comprenant une 
suspension colloidale, aqueuse, de basse viscosite, a base de partdcules submicroniques de 
20 polymdre (PO) biodegradable, hydrosoluble et porteur de gro\q>ements hydrophobes (GH), 
lesdites particules etant associees de fa?on non covalente avec au moins un principe actif 
(PA), 

caracteris^e : 

♦ en ce que le milieu dispersif de la suspension est essentiellement constituS par de 
25 Teau, 

♦ en ce quelle est apte a etre injectee par voie parenterale et a former ensuite in vivo 
un depot gelifie, cette formation de dep6t gelifie : 

o etant, d'une part, au moins en partie provoquee par au moins une proteine 
physiologique presente in vivo, 
30 o et permettant, d'autre part, de prolonger et de controler la duree de liberation du 

PA in vivo, au-dela de 24 h aprds Tadministration, 

♦ en ce qu'elle est liquide dans les conditions d'injection, 

♦ et en ce qu'elle est egalement liquide a la temperature et/ou au pH physiologiques, 
et/ou en presence : 

35 * d'electrolyte physiologique en concentration physiologique, 

* et/ou d ! au moins un tensioactif. 

Avantageusement, cette gelification in vivo ne resulte pas d'un changement de pH 
et/ou de temperature, ni de la presence d'electrolytes (Ca^ e.g.) en concentration 
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physiologique et/ou d'au moins un tensioactif, ni d'une dispersion in vivo d'un ou plusieurs 
solvants organiques 6ventuellement contenus dans la formulation injectee. 
Sans vouloir etre lie par la theorie, on peut penser que les proteines physiologiques 
pr&entes in vivo dans des concentrations physiologiques, pennettent l'agr6gation des 
5 nanoparticules de PO associees a au moins un PA. Une telle gelification s'opere, par 
exemple, en une ou plusieurs heures, 24 h, 48 h ou 72 h, entre autres. 

Conformement a une forme optimisee de l'invention, la concentration en [PO] de la 
formulation est fixee a une valeur sufSsamment 61ev6e pour permettre la formation de 
depdt gelifie in vivo, apres injection parenterale, en presence d'au moins une proteine 
10 physiologique. 

Selon un mode de definition qui n'est plus bas£ sur un comportement in vivo 
comme ci-dessus indique, mais sur un comportement in vitro, Tinvention concerne une 
formulation pharmaceutique liquide pour la liberation prolongee de principe(s) actif(s) - 
PA-, cette formulation : 
15 o 6tant liquide en atmosphere ambiante, 

o &ant 6galement liquide a la temperature et/ou au pH physiologiques et/ou en 
presence : 

* d'electrolyte physiologique en concentration physiologique, 

* et/ou d'au moins un tensioactif, 

20 o et comprenant une suspension colloidale, aqueuse, de basse viscosity a base de 

particules submicroniques de polymere PO biodegradable, hydrosoluble et 
porteur de groupements hydrophobes GH, lesdites particules etant associees de 
facon non covalente avec au moins un principe actif PA et le milieu dispersif de 
la suspension 6tant essentiellement constitue par de l'eau, 
25 caract6risee en ce que sa concentration en [PO] est fixee a une valeur suffisamment elevee 
pour permettre la formation de depot gelifie in vitro, apr£s injection parenterale, en 
presence d'au moins une proteine. 

De preference, la formulation pharmaceutique liquide selon l'invention est 
caracterisee en ce que sa concentration en [PO] est telle que : 
30 - [PO] > 0,9.C1, 

■ de preference 20.C1 > [PO] > CI, 

■ et mieux encore 10.C1 > [PO] > CI 

avec CI representant la concentration de "gelification induite" des particules de PO telle 
que mesuree dans un test GI. 
35 Le dep6t gelifie obtenu apres injection parenterale de la formulation permet une 

prolongation interessante de la duree de liberation du PA (e.g. proteine therapeutique) 
ainsi qu'une reduction du pic de concentration plasmatique. 

La duree de liberation du PA est notamment significativement augmentee par rapport a 
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celle des formulations de Tart anterieur, en particulier celles decrites dans les demandes de 
brevet PCT publtee WO-A-00/30618 et les demandes de brevet fiangais non publiees 
N° s 02 07008, 02 09670, 03 50190 et 01 50641. 

La prolongation de la dur6e de liberation de PA in vivo induite par les 
5 formulations selon Tinvention, est d'autant plus appreciable que les PA (e.g. prolines 
therapeutiques) sont toujours pleinement bioactifs et non denatures. 

Dans tout le present expose, les arrangements supramoleculaires de polymdre PO 
associe ou non au PA, seront indifferemment designes par "particules submicroniques" ou 
"nanoparticules". Cela correspond a des particules (liquides ou solides) de diam&tre 
10 hydrodynamique moyen (mesure selon un mode operatoire Md defini infta dans les 
exemples) e.g. compris entre 1 et 500 nm, de preference entre 5 et 250 nm. 

En outre, il est tout a fait important de noter que ces formulations sont liquides, 
c ! est~a-dire presentent avantageusement une viscosite tres feible, qui rend leur injection 
ais6e. Elles ne gelifient qu'in vivo. 
15 Suivant Tinvention, les qualificatifs "liquide", "basse" ou "tres faible viscosite" 
correspondent, avantageusement, a une viscosite dynamique a 20 °C inferieure ou egale 
a 5 Pa.s. La mesure de reference pour la viscosite pent €tre realisee, par exemple, a 20 °C 
a Taide d ! un rh6ometre AR1000 (TA Instruments) equipe d'une geometrie c6ne-plan 
(4 cm, 2°). La viscosite v est mesuree pour un gradient de cisaillement de 10 s* 1 . 
20 Ainsi, la viscosite des formulations selon Tinvention peut Stre, par exemple, comprise 
entre 1.10' 3 et 5 Pa.s, de preference entre 1.10" 3 et 0,8 Pas et, plus pref^rentiellement 
encore, entre 1.10" 3 et 0,5 Pa.s. 

Cette faible viscosite rend les formulations de Tinvention non settlement aisement 
injectables par voie parenterale, en particulier par voie intramusculaire ou sous-cutanee, 
25 entre autres, mais aussi sterilisables aisement et a moindre cout par filtration sur des filtres 
de sterilisation de 0,2 fxm de taille de pores. 

Cet etat liquide ou cette faible viscosite des formulations de Tinvention existe aussi bien a 
des temperatures d'injection correspondant a des temperatures ambiantes, par exemple 
comprises entre 4 et 30 °C, qu'a la temperature physiologique. 

30 La formulation selon Tinvention est, de preference, une suspension colloidale 

aqueuse de nanoparticules associees a un ou plusieurs PA. Cela signifie que, 
conformement a Tinvention, le milieu dispersif de cette suspension est essentiellement 
forme par de Teau. En pratique, cette eau represente, par exemple, au moins 50 % en poids 
par rapport a la masse totale de la formulation. 

35 Au sens de Tinvention, le terme "proteine" designe aussi bien une proteine qu'un 

peptide. Cette proteine ou ce peptide pouvant etre modifie ou non 3 par exemple, par 
greflfage d'un ou de plusieurs groupements polyoxyethyleniques. 
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Par "proteines physiologiques", on entend, au sens de Tinvention, les proteines 
et/ou les peptides endog£nes des mammiferes a sang chaud presents sur le site d'injection. 

Par "temperature physiologique", on entend au sens de Tinvention, la temperature 
physiologique des mammifSres a sang chaud, a savoir par exemple environ 37-42 °C. 
5 Par "pH physiologique", on entend, au sens de Tinvention, un pH par exemple 

compris entre 6 et 7,6. 

Par "gel", on entend, au sens de Tinvention, un Stat semi-solide dans lequel se 
transforme la formulation liquide selon Tinvention, et ce spontanement par la seule 
presence de proteine(s) physiologique(s), sans intervention essentielle du pH 
10 physiologique et/ou de la temperature physiologique et/ou de la presence d f un electrolyte 
physiologique (Ca"* -1 " e.g.) et/ou de la dispersion (ou dissipation) in vivo d'un solvant 
organique eventuellement present dans la formulation injectee. 

Par "electrolyte physiologique", on entend, au sens de Tinvention, tout element 
electrolyte (par exemple des ions Ca**) present chez les mammiferes a sang chaud 
15 Par "concentration physiologique", on entend, au sens de Tinvention, toute 

concentration physiologique rencontree chez les mammiftres a sang chaud, pour le milieu 
physiologique considers. 

En outre, les formulations selon Tinvention sont non toxiques, bien tolerees 
localement et stables. 

20 II est egalement du merite des inventeurs d'avoir mis au point un test in vitro GI 

permettant de selectionner une population des formulations preferees selon Tinvention et 
de determiner les concentrations idoines en PO dans les formulations. 

Conformement a Tinvention, le test GI de mesure de la concentration de 
gelification CI, est un test de reference permettant de d6finir la concentration critique CI, 

25 denommee ci aprds concentration de gelification induite CI, qui caracterise chaque 
formulation colloidale selon Tinvention. 

Le test GI de determination de la concentration CI de gelification induite est le suivant : 

Afin de determiner la concentration CI, on prepare des formulations colloidales de 
concentrations variables en polym&re amphiphile selon ^invention et de concentration 

30 constante en proteine therapeutique. A cette fin on met en solution dans de l'eau de- 
ionisee des quantites croissantes de poudre s^che du polymere. Les solutions sont 
maintenues a 25 °C sous agitation magnetique durant 16 heures avant d'etre melangees 
avec une solution concentree en proteine therapeutique. Le volume et la concentration de 
cette solution de proteine therapeutique sont ajustes afin d'obtenir la concentration en 

35 proteine recherchee pour la formulation [par exemple 0, 3 mg/ml d'interferon alpha 2b ou 
2,5 mg/ml d'interleukine 2 (IL2)]. 

Les formulations colloidales ainsi preparees sont m61angees a une solution aqueuse 
d'albumine de serum bovin (BSA) concentree a 30 mg/ml, puis centrifugees pendant 
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15 minutes a 3000 t/min. Les melanges sont laisses sous agitation douce pendant 24h 
avant d'etre r6cuper6s pour Stre caracterisSs. 

Les mesures de viscoelasticite sont effectives sur un rheom&re TA Instruments 
AR1000, equipe d'une geometrie c6ne-plan (diametre 4cm et angle 1,59°). Une 
5 deformation de 0,01 rad, situee dans le domaine de viscoelasticite lineaire, est imposee de 
maniere sinusoidale sur une gamme de frequence comprise entre 0,1 et 300 rad/s. La 
temperature de l'echantillon est maintenue constante a 20 °C par le biais d'une cellule 
Peltier. 

Les spectres en frequence du module Slastique G' et du module visqueux ou de 
10 perte, G", permettent de dgfinir le temps de relaxation caract&istique Tr dSfini ici comme 
l'inverse de la frequence a laquelle le module elastique G' croise le module visqueux G". 
On trouvera un expose detaille de ces questions dans l'ouvrage Ferry, Viscoelastic 
Properties of Polymers, J.D.Ferry, J.Wiley, NY, 1980 et dans TarrJcle de J. REGALADO 
et al Macromolecules 1999, 32, 8580. 
15 La mesure du temps de relaxation Tr en fonction de la concentration en polymdre 

de la formulation permet de dSfinir la concentration CI a laquelle ce temps Tr croise 1 
seconde. Des exemples de valeurs de la concentration de gelification CI seront donnes 
dans l'exemple 8 ci apres. 

De la meme facon, on peut definir les concentrations C0,1 et C10 pour lesquelles 
20 le temps de relaxation depasse respectivement 0,1 s et 10s. Ces concentrations se classent 
dans Tordre croissant suivant : CO, 1 < CI < C10. 

Suivant une variante de la formulation selon rinvention : 

> [PO] > C0,1, 

> de preference fPO] > CI, 

25 > et plus preferentiellement encore [PO] > C10. 

Suivant une caract^ristique additionnelle avantageuse : [PO] < 20.C1 
Au sens de l'invention et dans tout le present expose, les termes "association" ou 
"associer" employes pour qualifier les relations entre un ou plusieurs principes actifs et les 
polymeres PO (par exemple les polyaminoacides), signiflent en particulier que le ou les 
30 principes actife sont lies au(x) polym^re(s) PO (par exemple le (ou les) polyaminoacide(s)] 
par une liaison non covalente, par exemple par interaction electrostatique el/ou 
hydrophobe et/ou liaison hydrog&ne el/ou gene sterique. 

Les polymeres PO selon l'invention sont des polymeres biodegradables, 
hydrosolubles et porteurs de groupements hydrophobes GH. Les groupements 
35 hydrophobes peuvent etre en nombre reduit vis a vis du reste de la chaine et peuvent se 
situer lateralement a la chaine ou intercales dans la chame, et etre repartis de facon 
aleatoire (copolymdre statistique) ou repartis sous forme de sequences ou de greffons 
(copolymeres blocs ou copolymdres sequences). 
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Sans vouloir se limiter les polymfres PO modifies hydrophobes peuvent etre 
choisis dans le groupe comprenant les copolyaminoacides amphiphiles, les 
polysaccharides - de preference dans le sous-groupe comprenant les pullulanes et/ou les 
chitosans el/ou les mucopolysaccharides-, les g61atines ou leurs melanges. 
5 Selon un mode pref6r6 de realisation de rinvention, PO est choisi parmi les 

copolyaminoacides amphiphiles. 

Au sens de rinvention et dans tout le present expose, le terme « polyaminoacide » couvre 
aussi bien les oligoaminoacides comprenant de 2 a 20 unites "acide amin6" que les 
polyaminoacides comprenant plus de 20 unites "acide amin6". 

10 De preference, les polyaminoacides selon la prSsente invention sont des oligomdres 

ou des homopolymdres comprenant des unites recurrentes acide glutamique ou aspartique 
ou des copolymeres comprenant un melange de ces deux types d'unites "acide amine". Les 
unites considers dans ces polymeres sont des acides amines ayant la configuration D ou 
L ou D/L et sont liees par leurs positions alpha ou gamma pour l'unitS glutamate ou 

15 glutamique et alpha ou beta pour l'unite aspartique ou aspartate. 

Les unites "acide amine" pref&ees de la chaine polyaminoacide principale sont 
celles ayant la configuration L et une liaison de type alpha. 

Suivant un mode encore plus prefere de realisation de rinvention, le polymere PO 
est un polyaminoacide forme par des unites aspartiques et/ou des unites glutamiques, au 

20 moins une partie de ces unites etant porteuses de greffons comportant au moins un 
groupement hydrophobe GH. Ces polyaminoacides sont notamment du type de ceux 
decrits dans la demande de brevet PCT WO-A-00/30618. 

Selon une premiere possibility, le (ou les) PO de la formulation sont definis par la . 
formule generale (I) suivante : 

25 




00 

dans laquelle : 

■ R 1 represente un H, un alkyle lineaire en C2 a CIO ou ramifie en C3 a 
30 CIO, benzyle, une unite acide amine terminale ou -R 4 -[GH) ; 

■ R 2 represente un H, un groupe acyle lineaire en C2 a CIO ou ramifie en 
C3 a C10, un pyroglutamate ou -R 4 -[GH] ; 
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■ R est un H ou une entite cationique, de preference selectionnee dans le 
groupe comprenant : 

- les cations metalliques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : le sodium, le potassium, le calcium, le magnesium, 

5 - les cations organiques avantageusement choisis dans le sous-groupe 

comprenant : 

• les cations d base d'amine, 

• les cations abase d'oligoamine, 

• les cations a base de polyamine (la polyethyleneimine etant 
10 particulidrementpreferee), 

• les cations a base d f acide(s) amine(s) avantageusement choisis 
dans la classe comprenant les cations a base de lysine ou 
d'arginine, 

- ou les polyaminoacides cationiques avantageusement choisis dans le 
15 sous-groupe comprenant la polylysine ou Tpligolysine ; 

■ R reprSsente une liaison directe ou un "espaceur" h base de 1 a 4 unites 
acide amine ; 

■ A reprSsente independamment un radical -CH 2 - (unite aspartique) ou - 
CH2-CH2- (unite glutamique) ; 

20 " n/(n+m) est defini comme le taux de grefiage molaire et sa valeur est 

suffisamment basse pour que PO mis en solution dans 1'eau a pH 7 et k 
25°C, forme une suspension colloidale de particules submicroniques de 
PO, de preference n/(n + m) est compris entre 1 a 25 % molaire et mieux 
encore entre 1 et 15 % molaire ; 

25 ■ n + m est defini comme le degr6 de polymerisation et varie de 10 a 1000 5 

de preference entre 50 et 300 ; 

■ GH represente un groupement hydrophobe. 

Selon une deuxieme possibility le (ou les) PO de la formulation repond a Pune des 
formules generales (II), (HI) et (IV) suivantes : 

30 

COOR 3 ' COOR 3 ' 
O 7 7 O 



ft)' 



R30 



n' 



(II) HO OH 
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■ GH represente un groupement hydrophobe ; 

■ R 30 est un groupement alkyle lineaire en C2 k C6 ; 

■ R 3 ' est un H ou une entit6 cationique, de preference selectionnee dans le 
groupe comprenant : 

10 - les cations metalliques avantageusement choisis dans le sous-groupe 

comprenant : le sodium, le potassium, le calcium, le magnesium, 

- les cations organiques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : 

• les cations a base d'amine, 

15 • les cations abase d'ohgoamine, 

• les cations k base de polyamine (la polyeihyteneimine etant 
particulidrement preferee), 

• les cations a base d'acide(s) amine(s) avantageusement choisis 
dans la classe comprenant les cations a base de lysine ou 

20 d'arginine, 

- ou les polyaminoacides cationiques avantageusement choisis dans le 
sous-groupe comprenant la polylysine ou Toligolysine, 

■ R 50 est un groupement alkyle, dialcoxy ou diamine en C2 a C6; 

■ R 4 represente une liaison directe ou un "espaceur" a base de 1 a 4 unites acide 
25 amine ; 

■ A represente independamment un radical -CH2- (unite aspartique) ou -CH 2 - 
CH 2 - (unite glutamique) ; 

■ n' + m 1 ou n"est defini comme le degre de polymerisation et varie de 10 a 
1000, de preference entre 50 et 300. 



30 
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Avantageusement, les n groupements GH du PO representent chacun 
independamment les uns des autres un radical monovalent de formule suivante : 

H O 

R 5 

5 (GH) 
dans laquelle : 

- R 5 represente un methyle(alanine), isopropyle (valine), isobutyle 
(leucine), secbutyle (isoleucine), benzyle (phenylalanine) ; 

- R 6 represente un radical hydrophobe comportant de 6 a 30 atonies de 
10 carbone; 

- 1 varie de 0 a 6. 

Selon une caract&istique remarquable de Tinvention, tout ou partie des 
groupements hydrophobes R 6 des PO sont choisis de fa?on independante, dans le groupe 
de radicaux comportant : 
15 ■ un alcoxy lineaire ou ramifie comportant de 6 a 30 atomes de carbone et 

pouvant comporter au moins un heteroatome (de preference O et/ou N 
et/ou S) et/ou au moins une insaturation, 

■ un alcoxy comportant 6 a 30 atomes de carbone et ayant un ou plusieurs 
carbocycles anneles et contenant eventuellement au moins une insatu- 

20 ration et/ou au moins un heteroatome (de preference O et/ou N et/ou S), 

■ un alcoxyaryle ou un aryloxyalkyle de 7 a 30 atomes de carbone et 
pouvant comporter au moins une insaturation et/ou au moins un hetero- 
atome (de preference O et/ou N et/ou S). 

En pratique et sans que cela ne soit limitatif, le radical hydrophobe R 6 du greffon 
25 du PO est issu d ! un pr6curseur alcoolique choisi dans le groupe comprenant Toctanol, le 
dodecanol, le tetradecanol, Thexadecanol, Toctadecanol, Poleylalcool, le tocopherol ou le 
cholesterol. 

Selon une premiere forme de realisation de Tinvention, les chaines principales des 
polyaminoacides sont des homopolymdres d ! alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-glutamique. 
30 Selon une deuxieme forme de realisation de Tinvention, les chaines principales des 

polyaminoacides sont des homopolymdres d'alpha-L-aspartate ou d ! alpha-L-aspartique. 

Selon une troisteme forme de realisation de Tinvention, les chafes principales des 
polyaminoacides sont des copolym&res d ! alpha-L-aspartate/alpha-L-glutamate ou d'alpha- 
L-aspartique/alpha-L-glutamique. 
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Avantageusement, la distribution des unites aspartiques et/ou glutamiques de la 
cha&ie polyaminoacide principale du PO est telle que le polym&re ainsi constitue est soit 
aleatoire, soit de type bloc, soit de type multibloc. 

Selon un autre mode de definition, le PO mis en oeuvre dans la formulation selon 
5 Tinvention a une masse molaire qui se situe entre 2 000 et 100 000 g/mole, et de 
preference entre 5 000 et 40 000 g/mole. 

Selon une variante, le PO de la formulation selon Tinvention est porteur d'au moins 
un greffon de type polyalkytene-glycol lie a une unite glutamate et/ou aspartate. 

Avantageusement, ce greffon est de type polyalkyldne-glycol est de formule (V) 
10 suivante. 

(V) 

dans laquelle : 

15 - R f4 reprSsente une liaison directe ou un "espaceur" a base de 1 a 4 

unites acide amine ; 

- X est un heteroatome choisi dans le groupe comportant l'oxygdne, 
Tazote ou un soufre ; 

- R 7 et R 8 represented ind6pendamment un H, un alkyle lineaire en 
20 ClaC4; 

- n m varie de 10 a 1000, de preference de 50 a 300. 

En pratique, le polyalkyteneglycol est par exemple un polyethylene glycol. 
II est souhaitable, conformement a Tinvention, que le pourcentage molaire de 
greffage du polyalkylene glycol varie de 1 a 30 %. 
25 Les polyaminoacides PO sont en outre extremement int^ressants, du fait qu f & un 

taux de greffage ajustable, ils se dispersent dans Teau a pH 7,4 (par exemple avec un 
tampon phosphate) pour donner des suspensions colloidales. 

De plus, des principes actifs PA tels que des proteines, des peptides ou des petites 
molecules, peuvent s'associer spontanement a des nanoparticules comprenant ces 
30 polyaminoacides PO. 

II convient de comprendre que les PO a base de polyaminoacides contiennent des 
fonctions carboxyliques qui sont, soit neutres (forme COOH), soit ionisees (anion COO"), 
selon le pH et la composition. Pour cette raison, la solubilite dans une phase aqueuse est 
directement fonction du taux de COOH libres des PO (non greff6 par le motif hydrophobe) 
35 et du pH. En solution aqueuse, le contre-cation peut etre un cation metallique tel que le 
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sodium, le calcium ou le magnesium, ou un cation organique tel que la triethanolamine, la 
1ris(hydroxymetiiyl)-aminomefhane ou une polyamine tel que la polyethyldneimine. 

Les PO de type polyaminoacides susceptibles d'etre utilises dans la formulation de 
rinvention sont, par exemple, obtenus par des methodes connues de rhomme de Tart. Les 
5 polyaminoacides statistiques peuvent etre obtenus par greffage du greffon hydrophobe, 
prealablement fonctionnalise par "Pespaceur", directement sur le polymere par une 
reaction classique de couplage. Les PO polyaminoacides blocs ou multiblocs peuvent etre 
obtenus par polymerisation sequentielle des anhydrides de N-carboxy-aminoacides (NCA) 
correspondants. 

10 On prepare par exemple un polyaminoacide, homopolyglutamate, 

hombpolyiaspartate ou un copolymfre glutamate/aspartate, bloc, multibloc ou aleatoire 
selon des methodes classiques. 

Pour Tobtention de polyaminoacide de type alpha, la technique la plus courante est 
basee sur la polymerisation d'anhydrides de N-carboxy-aminoacides (NCA), decrite, par 

15 exemple, dans l'article "Biopotymers, 1976, 15, 1869 et dans Touvrage de HJL Kricheldorf 
"alpha-Aminoacid-N-carboxy Anhydrides and related Heterocycles" Springer Verlag 
(1987). Les derives dTSTCA sont de preference des derives NCA-O-Me, NCA-O-Et ou 
NCA-O-Bz (Me = Methyl, Et = Ethyle et Bz = Benzyle). Les polymeres sont ensuite 
hydrolysis dans des conditions appropriies pour obtenir le polymdre sous sa forme acide. 

20 Ces methodes sont inspirees de la description donnee dans le brevet FR-A-2 801 226 de la 
demanderesse. Un certain nombre de polymeres utilisables selon rinvention, par exemple, 
de type poly(alpha-L-aspartique), poly(alpha-L-glutamique), poly(a^)ha-D-glutamique) et 
poly(gamma-L-glutamique) de masses variables sont disponibles commercialement Le 
polyaspartique de type alpha-beta est obtenu par condensation de l'acide aspartique (pour 

25 obtenir un polysucciuimide) suivie dune hydrolyse basique (cf. Tomida et al. Polymer 
1997, 38, 4733-36). 

Le couplage du greffon avec une fonction acide du polymere est realise ais&nent 
par reaction du polyaminoacide en presence d'un carbodiimide comme agent de couplage 
et optionnellement, un catalyseur tel que le 4-dimethylaminopyridine et dans un solvant 

30 approprie tel que la dimethylformamide (DMF) 3 la N-methyl pyrrolidone (NMP) ou la 
dimethylsulfoxide (DMSO). Le carbodiimide est par exemple, le dicyclohexylcarbo- 
diimide ou le diisopropylcarbodiimide. Le taux de greffage est controle chimiquement par 
la stoechiometrie des constituants et reactifs ou le temps de reaction. Les greffons 
hydrophobes fonctionnalises par un "espaceur" sont obtenus par couplage peptidique 

35 classique ou par condensation directe par catalyse acide. Ces techniques sont bien connues 
de Phomme de Tart. 
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Pour la synthase de copolymere bloc ou multibloc, on utilise des derives NCA 
prealablement synthetises avec le greffon hydrophobe. Par exemple, le derive NCA- 
hydrophobe est copolymerise avec le NCA-O-Benzyl puis on enleve par hydrolyse 
selectivement les groupements benzyliques. 
5 La synthase de polyaminoacides PO conduit preferablement a des suspensions 

aqueuses de nanoparticules de PO. 

De telles suspensions peuvent etre transformees en poudres de nanoparticules de 
PO par sechage, de manidre appropriee et connue de rhomme de Tart, comme par 
exemple : chauffage (etuve....), ^se sous vide, utilisation de dessiccants, lyophilisation, 
10 atomisation. 

Ces nanoparticules de PO, en suspension ou a Tetat pulverulent, forment une 
matiere premidre pour la preparation des formulations selon l'invention. 

A ce propos, il peut etre precise que les formulations selon Tinvention resultent de 
Tassociation non covalente de nanoparticules a base d ! au moins un PO et d f au moins un 
15 PA, dans un milieu liquide aqueux. 

Pour la preparation, le PO et/ou le PA peut etre sous forme solide (de preference 
poudre) et/ou sous forme liquide (de preference suspension aqueuse colloidale). 

L'association PA/PO signifie au sens du present expose que le (ou les) PA est 
(sont) associ6(s) au(x) polymere(s) PO [e.g. un ou plusieurs polyaminoacide(s)] par une ou 
20 plusieurs liaisons autre(s) qu'une (ou que des) liaison(s) chimique(s) covalente(s). 

Les techniques d'association d*un ou de plusieurs PA aux PO selon Tinvention, sont 
decrites notamment dans la demande de brevet WO-A-00/30618. Elles consistent a 
incorporer au moins im PA dans le milieu liquide contenant des nanoparticules de PO, de 
mani&re a obtenir une suspension colloidale de nanoparticules chargees en ou associ6es 
25 avec un ou plusieurs principe(s) actif(s). 

L'invention a done egalement pour objet un procede de preparation de la 
formulation susvisee. 

Selon un premier mode prefere de mise en oeuvre, ce procede est caracterise en ce 
qu ! il consiste essentiellement : 
30 ♦a mettre en oeuvre une suspension colloidale de nanoparticules d'au moins un 

PO, 

♦ a melanger cette suspension colloidale de nanoparticules de PO avec au moins 
un PA, de preference en solution aqueuse, 

♦ a ajouter eventuellement au moins un excipient, 
35 ♦ au besoin a ajuster le pH et/ou rosmolarite et, 

♦ eventuellement a filtrer la suspension ainsi obtenue. 

Avantageusement, le (ou les) PA(s) est sous forme de suspension ou de solution 
aqueuse pour le melange avec la suspension colloidale de nanoparticules de PO. 
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Selon un second mode de mise en oeuvre, ce procede est caracterise en ce qu'il 
consiste essentiellement : 

♦ a mettre en oeuvre une poudre d'au raoins un polymdre P0 5 

♦ a melanger cette poudre avec une suspension ou solution aqueuse d'au moins 
5 un PA, de preference en solution aqueuse, 

♦ a ajouter eventuellement au moins un excipient, 

♦ au besoin a ajuster le pH et/oxx l'osmolarite et, 

♦ eventuellement a filtrer la suspension ainsi obtenue. 

Les formulations ainsi obtenues peuvent egalement etre mises en formes de gels, de 
10 poudre ou de film par les m6thodes classiques connues de Fhomme de Tart, telles que la 
concentration par diafiltration ou evaporation, le couchage, Tatomisation ou la 
lyophilisation, entre autres. Ces methodes peuvent etre eventuellement combines. 

D f ou il s'ensuit un troisidme mode de mise en oeuvre du procede de preparation des 
15 formulations liquides selon Tinvention, ce troisi&ne mode consistant essentiellement : 

♦ a mettre en oeuvre une poudre issue du sechage de la formulation liquide selon 
Tinvention telle que definie ci-dessus, 

♦ a melanger cette poudre avec un milieu liquide aqueux, de preference sous 
agitation, 

20 ♦ a ajouter eventuellement au moins un excipient, 

♦ au besoin a ajuster le pH et/ou l'osmolarite et, 

♦ eventuellement a filtrer la suspension ainsi obtenue. 

Les excipients susceptibles d'etre rajoutes sont par exemple des antimicrobiens, 
des tampons, des antioxydants, des agents permettant d'ajuster Tisotonicite qui sont 
25 connus de Thomme de Tart. On pourra par exemple se referer a Fouvrage : Injectable 
Drug Development, P.K. Gupta et al., Interpharm Press, Denver, Colorado 1999. 

La filtration eventuelle de la formulation liquide sur des filtres de porosite 6gale, 
par exemple, a 0,2 |im, permet de la steriliser. Elle peut etre ainsi directement injectee a un 
patient. 

30 Tous ces exemples de preparation de formulations liquides selon Tinvention sont 

avantageusement r6alises en atmosphere et a temperature ambiantes (25°C e.g.). 

Selon un autre de ses aspects, Tinvention englobe tout produit derive obtenu a 
partir de la formulation liquide selon Tinvention telle que definie supra et comprenant des 
particules submicroniques, formees par des associations non covalentes PO / PA telles que 

35 definies ci-dessus. 

En pratique, ces produits derives peuvent notamment etre constitues par des poudres, des 
gels, des implants ou des films, entre autres. 
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En outre, Tinvention vise tout precurseur de la formulation liquide injectable telle 
que definie supra. 

S'agissant toujours de ces produits derives, il doit etre souligne que Tinvention 
concerne egalement un procedS de preparation d'une poudre derivee de la formulation 
5 telle que definie supra, ce procede etant caracterise en ce que ladite poudre est obtenue par 
sechage de la formulation telle que definie ci-dessus. 

Selon Tinvention, le PA peut §tre une proline, une glycoprotein, une prot&ne liee 
a une ou plusieurs chaines polyalkyleneglycol [de preference PolyfethyleneGlycol (PEG) : 
"proteine-PEGylee"], un polysaccharide, un liposaccharide, un oligonucleotide, un 
10 polynucleotide ou un peptide. 

De preference, le PA est s61ectionne parmi les hemoglobines, les cytochromes, les 
albumines, les interferons, les cytokines, les antigenes, les anticorps, rerythropoietine, 
l'insuline, les hormones de croissance, les facteurs VIII et DC, les interleukines ou leurs 
melanges, les facteurs stimulants de Fh&natopoi'Sse et leurs melanges. 
15 Selon une variante, le principe actif est une "petite" molecule organique 

hydrophobe, hydrophile ou amphiphile du type de celles appartenant a la famille des 
anthracyclines, des taxoides ou des camptoth6cines ou du type de celles appartenant a la 
famille des peptides telles que la leuprolide ou la cyclosporine et leurs melanges 
Au sens du present expose, une "petite" molecule est notamment une petite molecule non 
20 prot&nique. 

Suivant une disposition interessante de la formulation selon Tinvention qui 
concerne tous les PA a Texclusion des petites molecules, la fraction massique de principe 
actif PA non associe aux nanoparticules de polymere PO, est telle que (exprimee en % par 
rapport a la masse totale de la formulation): 
25 > [PA non associ^] < 1 

> de preference [PA non associe} < 0,5. 
Parmi les qualites primordiales de la formulation selon Tinvention, figurent son 
caract&re injectable et a sa capacite a former un d6p6t sur le site d'injection, in vivo, par 
gelification ou encore par agregation des nanoparticules, en presence de proteines 
30 physiologiques ou analogues. 

La formulation selon Tinvention peut notamment etre injectee par voie parenterale, 
sous-cutanee, intramusculaire, intradermique, intraperitoneale, intracerebrale ou dans une 
tumeur. 

La formulation selon Tinvention peut aussi etre administree par voie orale, nasale, 
35 vaginale, oculaire ou buccale. 

Avantageusement, la formulation est destinee a la preparation de medicaments, en 
particulier pour administration parenterale, sous-cutanee, intramusculaire, intradermique, 
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intraperitonSale, intracerebrale ou dans une tumeur, voire par voie orale, nasale, vaginale 
ou oculaire. 

Bien que la formulation selon Tinvention soit de preference pharmaceutique, cela 
n'exclut pas pour autant les formulations cosmetiques, dietetiques ou phytosanitaires 
5 comprenant au moins un PO tel que defini ci-dessus et au moins un principe actif 
correspondant 

Selon encore un autre de ses aspects, Tinvention vise un procedS de preparation de 
medicaments, en particulier pour administration parenterale, sous-cutanee., 
intramusculaire, intradermique, intrap6ritoneale, intracerebrale ou dans une tumeur, voire 
10 par voie orale, nasale, vaginale ou oculaire, caracterise en ce qu'il consiste essentiellement 
k mettre en oeuvre au moins une formulation sus-definie el/ou tout produit derive et/ou 
tout precurseur de ladite formulation. 

L'invention concerne egalement une methode de traitement therapeutique 
consistant essentiellement a administrer la formulation telle que decrite dans le present 
15 expose, par voie parenterale, sous-cutanee, intramusculaire, intradermique, intira- 
p&itoneale, intracerebrale ou dans une tumeur, voire par voie orale, nasale, vaginale ou 
oculaire. 

Suivant une variante particuli&re de Tinvention, cette m6thode de traitement 
therapeutique consiste essentiellement a administrer la formulation telle que decrite supra 

20 par injection parenterale, sous-cutan6e, intramusculaire, intradermique, intrap&itoneale, 
intracerebrale ou dans une tumeur, de preference de mani&re a ce qu'elle forme un d6pot 
geUfie/r&icule sur le site d'injection. 

L'invention sera mieux comprise et ses avantages et variantes de mise en oeuvre 
ressortiront bien des exemples qui suivent et qui decrivent la synthase des PO formes par 

25 des polyaminoacides greffes par un groupement hydrophobe, leur transformation en 
systdme de liberation prolongee de PA, a savoir en formulation selon Tinvention 
(suspension colloidale aqueuse stable) et la demonstration de la capacite d'un tel systeme 
non seulement de s'associer a une proteine therapeutique, mais surtout a gelifier/reticuler 
pour liberer de mani&re tr6s prolongee in vivo la proteine therapeutique. 

30 

DESCRIPTION DES FIGURES 

Figure 1 : Courbes des Concentrations plasmatiques d'IFN (picogramme/ml) relevees 
35 chez le chien aprds injection sous cutanee 

• de la formulation d f IFN (A) selon Tinvention (exemples 9 & 10) : 
— > courbe — ■— 
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• et de la foimulation dTFN (D) temoin hors de Tinvention (exemple 10) : 

— » coufbe —A— A—, 
en fonction du temps T en heures et a une dose d ! IFN de 60 jxg/kg. 

5 Figure 2 : Courbes des Concentrations plasmatiques d'IL2 (picogramme/ml) relev6es 
chez le singe apres injection sous cutanee 

• de la formulation dTL2 selon Tinvention (exemple 11) : 

— > courbe — □— □— 

• de la formulation d'IL2 (F) temoin hors de Tinvention (exemple 11): 
10 — > courbe 

• et de la formulation d f IL2 (G) temoin hors de Tinvention (exemple 1 1) : 

— > courbe 

en fonction du temps T en heures et a une dose d'IL2 de 0,5 mg/kg. 

15 

EXEMPLES : 

Exemple 1 : Polym&re amphiphile PI 

Synthase d f un polyglutamate grefte par l'alpha-tocopherol d'origine synthetique 

On solubilise 5,5 g d f un alpha-L-polyglutamate (de masse equivalente a environ 
20 10 000 Da) par rapport a un standard en polyoxyethylene et obtenu par polymerisation de 
NCAGluOMe suivie d ! une hydrolyse comme decrits dans la demande de brevet 
FR-A-2 801 226) dans 92 ml de dimethylformamide (DMF) en chauffant a 40°C pendant 
2 heures. Une fois le polym&re solubilis6, on laisse revenir la temperature a 25 °C et on 
ajoute successivement 1,49 g de D,L-alpha-tocopherol (> 98 % obtenu de Fluka®) 
25 prealablement solubilise dans 6 ml de DMF, 0,09 g de 4-dimethylaminopyridine 
pr6alablement solubilise dans 6 ml de DMF et 0,57 g de diisopropylcarbodiimide 
prealablement solubilise dans 6 ml de DMF. Apr&s 8 heures a 25 °C sous agitation, le 
milieu reactionnel est verse dans 800 ml d'eau contenant 15 % de chlorure de sodium et 
d'acide chlorhydrique (pH 2). Le polymdre precipite est ensuite reci^pere par filtration, 
30 lave par de Tacide chlorhydrique 0,1 N puis par de Teau. Le polymere est ensuite 
resolubilise dans 75 ml de DMF puis reprecipite dans de Teau contenant comme 
precedemment du sel et de Tacide a pH 2. Aprds deux lavages a Teau, on lave plusieurs 
fois par de Tether diisopropylique. Le polym&re est ensuite sech6 a Tetuve sous vide a 
40 °C. On obtient un rendement de Tordre de 85 %. 

35 
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Exemple 2 : Polymeres amphiphiles P2, P3, P4, P5 et P6 

Ces polymeres sont obtenus de la m&ne facon que pour Pobtention du polymere PI. Le 
tableau 1 ci-dessous resume les caracteristiques de ces polymeres. Celles du polymere PI 
sont dortnees atitre de comparaison. 
5 TABLEAU 1 



Polymere 


Mn 1 g/mol du 


Groupement 


% de greflfage 


Mn 1 g/mol 




polyglutamate 


hydrophobe 


(RMN) 2 


du polymere 


PI 


10 000 


alpha-tocopherol 3 


7 


13 900 


P2 


10 000 


alpha-tocopherol 3 


4 


14400 


P3 


16 900 


alpha-tocopherol 3 


4 


15 200 


P4 


10 000 


Cholesterol 


5 


11 500 


P5 


16 900 


Cholesterol 


5 


12 900 


P6 


10 000 


n-Dodecanol 


15 


11 500 



1 En equivalent polyoxyethylene. 

2 Taux de greffage molaire estime par la RMN du proton. 
3 d'originesynl3ietique 



Exemple 3 : Preparation de 30 ml d'une formulation d'interferon alpha 
2b (IFN) a base du polymere P6. 

(a) Preparation d'une solution collo'idale de polymere amphiphile : 
15 On introduit dans un flacon 1,5 g de poudre lyophilisee du polyaminoacide amphiphile P6 

de 1'exemple 1 ci dessus. Cette poudre est dissoute dans 30 ml d'eau sterile pour injection. 

La solution de polymdre est maintenue 16 heures a 35°C sous agitation magnetique. 

L'osmolarite de la solution est ajustee a 275 ± 20 mOsmol a l'aide d'un osmometre Fiske 

Mark 3, en introduisant la quantity necessaire d'une solution aqueuse de NaCl 5,13M 
20 (30 % p/p). Le pH est ajuste si necessaire a pH 7,4 ± 0,2 par ajout d'une solution de NaOH 

IN. La concentration en polymdre est ajustee a 45 mg/ml par ajout d'une solution aqueuse 

sterile de NaCl 0,1 5M. La solution de polymSre est ensuite filtree sur un filtre de taille de 

pore 0,8 et 0,2 microns, puis stockee a 4 °C. 

25 (b) Association de la proteine au polymere : 

Dans un flacon en verre, on melange ensuite 26,65 ml de la solution colloidale de 
polymere P6 precedente et 1,85 ml de solution d'IFN (PC GEN ; solution concentree a 
2,42 mg/ml). L'osmolarite et le pH sont reajustes si necessaire a 300 ± 20 mOsmol et pH 
7, 4 ± 0,2 par ajout de soude 0,1N et chlorure de sodium 0,9 % sterile. La solution chargee 
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en proteine est mise en maturation pendant 5 h a 25°C a l'etuve, puis est ensuite filtree sur 
0,8-0,2 microns. On obtient ainsi 30 ml d'une formulation prete a etre injectee contenant 
0,15 mg/ml d'EFN et 40 mg/ml de polymSre P6. 

5 

Exemple 4: Preparation d'une formulation d'IFN longue action selon la 
presente invention, a base de Fun des polymfcres PI a P5, 

La preparation s'effectue comme dans l'exemple 3 en prSparant dans un premier temps 
une solution colloidale de polym&e a 1,25 fois la concentration finale recherchee, puis en 
10 melangeant cette solution avec une solution d'interferon concentree a 2,42 mg/ml . Le 
volume de la solution de proteine est determine par le choix du rapport de la concentration 
en polymdre, a la concentration en proteine visee. Comme dans l'exemple 3, les 
ajustements de concentrations et de pH sont realises par ajout de solution de NaCl et de 
soude. 

15 

Exemple 5: Preparation d'une formulation d'InterLeukine-2 (IL2) 
longue action selon la presente invention a base du polymere P3. 

On introduit dans un flacon la quantity de poudre lyophilisSe du polymdre amphiphile et 
20 d'eau sterile necessaires pour obtenir une concentration en polym&e 6gale a X = 1,3 fois 
la concentration finale recherchee dans la formulation. La dissolution du polym&re est 
prolongee 16 heures sous agitation magnetique. 

La quantity necessaire d'IL2 lyophilisSe (Prospec) est concentree a X/(X-1) fois la 

concentration finale recherchee. 
25 La concentration precise de la solution d' BL2 concentree est determinee par dosage UV d 

280 nm, a l'aide d'un spectrophotom^tre UV Perkin Elmer Lambda 35. 

Cette solution d'IL2 est filtree sur 0,8-0,2 \xm et stockee a 4°C. Son pH est ajuste apH 1 1 

par ajout de NaOH 1 M On nomme Y le rapport de la concentration en proteine de cette 

solution a la concentration souhaitee dans la formulation. 
30 On procdde ensuite au melange a temperature ambiante de la solution de proteine et de la 

solution de polymere. Pour un volume de polym&re, on rajoute X - 1 volumes de solution 

de proteine. Le pH et Posmolarite sont ajustes a pH 7,4 ± 0,2 et a 300 ± 20 mOsm. 

Ainsi, pour preparer une formulation d'IL2 longue action selon Tinvention a base du 

polymere P3 contenant 20 mg/ml de polymere P3 et 2,5 mg/ml d'IL2, la solution initiale 
35 de polymere est concentree a 26 mg/ml. La solution initiale d'IL2 est concentree a 

1 1 mg/ml. Pour un volume de polymere, on rajoute 0,3 volumes de solution de proteine. 



WO 2005/051416 



PCT/FR2004/050603 



26 

Exemple 6 : Mesure du diametre hydrodynamique moyen des 
nanoparticules de differents polymeres PO selon Pinvention. 

Le diamdtre hydrodynamique moyen des particules de polymere PO selon Pinvention est 
5 mesure selon le Mode operatoire Md defini ci-apr6s : 

Les solutions de PO sont prepares a des concentrations de 1 ou 2 mg/ml en milieu NaCl 
0,1 5M et laissSes sous agitation pendant 24 h. Ces solutions sont ensuite filtrees sur 0,8- 
0,2 |im, avant de les analyser en diffusion dynamique de la lumiere grace a un appareil de 
type Brookhaven, fonctionnant avec un faisceau laser de longueur d'onde 488 nm et 
10 polarise verticalement. Le diametre hydrodynamique des nanoparticules de polymere PO 
est calculi a partir de la fonction d'autocorrelation du champ Slectrique par la methode des 
cumulants, comme d&rit dans Fouvrage « Surfactant Science Series » volume 22, 
Surfactant Solutions, Ed R. Zana, chap. 3, M. Dekker, 1984, 

On obtient les resultats suivants pour les polymdres PO P2 P3 P4 et P6 de Texemple 2 : 

15 

TABLEAU 2 



Polymere 


Diam&re hydrodynamique moyen (nm) 


P2 


60 


P3 


90 


P4 


30 


P6 


15 



20 Exemple 7 : Association spoiitanee d'une proteine aux nanoparticules de 
polymere PO 

Une solution de tampon phosphate a 25 mM est preparee a partir de ppudre de NaH2P04 
(Sigma ref S-0751) et ajustee avec de la soude IN (SDS ref 3470015) apH = 7.2. 
Une suspension colloidale de nanoparticules de polym&re PI est preparee par dissolution 
25 pendant une nuit du polymere lyophilise a 5 mg/ml dans la solution de tampon phosphate 
precedente. 

Une solution mere de BSA (Sigma A-2934) est preparee par dissolution pendant deux 
heures de proteine a 10 mg/ml dans le meme tampon. 
Les solutions mdres ainsi que le tampon sont filtrees sur 0 5 22 \im. 
30 Des melanges sont realises par ajout de volumes predetermines des deux solutions m&res 
et dilution dans le tampon phosphate de fa$on a avoir au final une gamme d'echantillons 
ayant une concentration constante en polymere (0,1 mg/ml) et des concentrations 
croissantes de proteines (0 a 1 .8 mg/ml). 
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Les Schantillons sont laisses 5 heures a associer a 25 °C puis ils sont analyses par 
electrophorese capillaire dans une methode dite firontale ou il est possible de visualiser 
sSparement la proteine et le complexe proteine - polymdre. Pour plus de details sur cette 
technique, on consultera Particle suivant : Gao JY 3 Dublin PL, Muhoberac BB, Anal. 
5 Chem. 1997, 69, 2945. Les analyses sont realisees sur un appareil Agilent G16000A muni 
d'un capillaire a bulle en silice fondue (type Gl 600-62-232). La hauteur du premier 
plateau correspondant a la proteine libre permet de determiner la concentration en BSA 
non associee. L'experience montre que pour des quantites de proteines inferieures a 0,1 g 
de proteine par g de polym&re, la proteine est associee aux nanoparticules de polymdre. 

10 

Exemple 8 : Determination de la concentration de gelification CI pour 
les polym^res PO PI k P4 et P6. 

Le test GI est applique a des formulations d'IFN et d'IL2 associes aux polymdres PI a P6 
15 des exemples 1 et 2. Les concentrations en proteines de ces formulations sont reportees 
dans le tableau ci-dessous. La mesure du temps de relaxation des formulations en presence 
de BSA (concentration 30 mg/ml) s'effectue selon le mode op&ratoire du test GI. La 
concentration critique CI, pour laquelle le temps de relaxation excede 1 s est reportee sur 
les tableaux 3 et 4 pour TIFN et TEL-2 respectivement: 

20 

TABLEAU 3 : 

Concentration de gelification induite pour des formulations d'DFN 



Polymdre 


PI 


P2 


P3 


P4 


P6 


Concentration 
enlFN 
(mg/ml) 


0,3 


0,15 


0,15 


0,15 


0,3 


Concentration 
CI (mg/ml) 


17 


>30 


16 


17 " 


>50 



25 
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TABLEAU 4: 

Concentration de gelification induite pour des formulations d'IL2 



Polymere 


PI 


P3 


P6 


Concentration 
enIL2 
(mg/ml) 


2,5 


2,5 


2,5 


Concentration 
CI (mg/ml) 


17 


17 


>50 



Exemple 9 : PharmacocinStique de PIFN chez le chien apres injection 
sous cutanee d'une formulation d'IFN appartenant a la selection selon 
F invention. 

Une formulation (A) dTFN (concentration 0,3 mg/ml) et de polymere amphiphile PI a la 
10 concentration de 30 mg/ml est preparee selon le mode operatoire decrit dans Fexemple 3. 
Cette formulation est injectSe par voie sous cutanee a des chiens Beagles (n= 3), a la dose 
de 60 \ig / kg). Des pretevements de serum sont efFectues aux temps 1, 5, 1 1, 24, 36, 48, 
72, 96, 120, 144, 168 et 240 heures. La concentration plasmatique en IFN est mesuree sur 
ces prel&vements par dosage ELISA (kit immunotech IM 3193). 
15 On obtient ainsi im profil de concentration plasmatique moyen tel que represents sur la 
figure 1 qui met clairement en evidence la liberation prolongee de la proline dans le 
s6rum par rapport a une formulation t&noin (D) hors invention d f IFN (concentration 
0,3 mg/ml) et de polymere amphiphile P6 a la concentration de 40 mg/ml (cf tableau 5, 
exemple 10). Sur un plan quantitatif, la prolongation de la liberation de PIFN par les 
20 formulations selon Finvention est estimee par la mesure : 

(a) du temps Tmax, mediane du temps pour lequel la concentration plasmatique est 
maximale, 

(b) du temps T50, moyenne du temps au bout duquel Paire sous la courbe de 
concentration plasmatique atteint 50 % de sa valeur maximale mesuree. 

25 Dans le cas de cette formulation, les temps Tmax et T50 prennent les valeurs : 
Tmax = 48 heures 
T50= 54,2 heures 
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Exemple 10 : Pharmacocinetique de 1'IFN chez le chien apres injection 
sous cutanee de diverses formulations d'EFN a base de polyaminoacides 
amphiphiles. 

Les formulations suivantes sont preparees selon le mode operatoire decrit dans 
5 Pexemple 3. 



TABLEAU 5 



Formulation 


Polymere 


Concentration en 


Concentration en 


Temps de 






polymere 


IFN 


relaxation 






(mg/ml) 


(mg/ml) 


Tr(s) 


A 


PI 


30 


0,3 


>10 


B 


PI 


10,5 


0,15 


<0,3 


C 


P2 


15 


0,15 


<0,03 


D 


P6 


40 


0,3 


0,4 



10 La formulation A a unc concentration en polymere sup6rieure a la concentration de 
gelification CI mesurSe dans Pexemple 8. En d'autres termes, le temps de relaxation, 
mesure dans le test GI est superieur a 1 seconde. Cette formulation A appartient done a la 
selection selon Pinvention. En revanche, les formulations B, C et D ont des concentrations 
inferieures & leurs conc^itrations de gelification et n'appartiennent pas a la selection selon 

15 Pinvention. 

Ces formulations sont injectees a la dose de 60 \ig/ kg a des chiens Beagles. Des 
pr61evements de plasma sont effectues aux temps 1, 5, 11, 24, 36, 48, 72, 96, 120, 144, 
168 et 240 heures. La concentration plasmatique en BFN est mesuree comme dans 
Pexemple precedent. 

20 Les temps Tmax et T50 pour les formulations A, B, C et D sont reportes dans le tableau 6 
ci-dessous. 
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TABLEAU 6 



Reference 
formulation 


Tmax(h) 


T50(h) 


A 


48 


54,2 


B 


5 


16,7 


C 


11 


19,3 


D 


5 


17,3 



Ainsi, la formulation A, qui appartient a la selection selon 1'invention, presente une duree 
5 de lib6ration considerablement accrue par rapport aux formulations B, C, et D qui 
n'appartiennent pas a la selection selon l'invention. 

Exemple 11 : Pharmacocinetique de Pinterleukine 2 (EL2) chez le singe 
10 apres injection sous cutanee de diverses formulations a base de 
polyaminoacides amphipbiles. 

Les formulations suivantes sont preparees selon le mode operatoire decrit dans 
Texemple 5. 

15 TABLEAU 7 



Reference 


Polym&re 


Concentration en 
polymere 
(mg/ml) 


Concentration en 
IL2 
(mg/ml) 


E 


PI 


30 


2,5 


F 


P3 


20 


2,5 


G 


P6 


40 


2,5 



Les formulations E et F, qui ont une concentration en polymSre superieure a la 
concentration de gelification CI mesuree dans Pexemple 8 appartiennent done a la 
20 selection selon Finvention. En revanche, la formulation G a une concentration inferieure a 
la concentration de gelification CI et n'appartient pas a la selection selon Tinvention. 

Ces formulations sont injectees a la dose 0,5 mg/kg a des singes Cynomolgus. Des 
pr61evements de plasma sont effectues aux temps 1, 5, 11, 24, 36, 48, 72, 96, 120, 144, 
168 et 240 heures. La concentration plasmatique en IL2 est mesuree sur ces pretevements 
25 par dosage ELISA (kit Immiinotech TM 3583). 
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Les temps Tmax et T50 pour les formulations E, F et G sont reportes dans le tableau 8 
ci-dessous. 

TABLEAU 8 



Reference 
formulation 


Tmax(h) 


T50(h) 


E 


32 


34,5 


F 


32 


37,5 


G 


4 


10,5 



Ainsi, les formulations E et F, qui appartiennent a la selection selon Pinvention* presentent 
une duree de liberation considerablement accrue par rapport a la formulation G qui 
n'appartient pas a la selection selon Pinvention. 

10 

Exemple 12 : observation de la gelification in vivo des formulations selon 
Finvention apres injection sous-cutan6e. 

Le comportement sous cutane des formulations selon Pinvention a 6te etudie chez le pore 
15 domestique. On a procede a des injections sous la peau du ventre, h 4 mm de profondeur, 
de six pores domestiques, avec 0,3 ml des formulations suivantes : 

Formulation A : solution aqueuse isotonique a pH 7,3 du polymere P6 de Pexemple 2 
concentre a 45 mgfrnl. 

Formulation B : solution aqueuse isotonique a pH 7,3 du polymdre PI de Pexemple 1 

20 concentre a 20 mg/ml. 

Les sites injects ont et6 preleves 72 heures apr6s administration. L'examen histologique 
revdle la presence d'un d6pot g61ifie de polymere pour la formulation B. II se presente 
sous forme de plages uniformement colorees. Ce phenomdne n'est en revanche pas 
observe pour la formulation A pour laquelle le polymere est infiltre entre les fibres de 

25 coUagene. 

On peut souligner que la matrice de polym&re B est parfaitement bio degradable car le 
tissu est complement revenu a son etat normal aprds 21 jours. 
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REVENDICATIONS 

- 1 - Fonnulation pharmaceutique liquide pour la liberation prolongee de principe(s) 
actif(s) -PA-, cette foimulation comprenant une suspension colloidale, aqueuse, de basse 
5 viscosite, a base de particules submicroniques de polym&re (PO) biodegradable, 
hydrosoluble et porteur de groupements hydrophobes (GH), lesdites particules Stant 
associees de fa?on non covalente avec au moins un principe actif (PA), 
caracterisee : 

♦ en ce que le milieu dispersif de la suspension est essentiellement constitue par de 
10 l'eau, 

♦ en ce qu'elle est apte a etre injectee par voie parenterale et a former ensuite in vivo 
un dep6t gelifie, cette formation de depot gelifie : 

o etant, d'une part, au moins en partie provoquee par au moins une proteine 
physiologique pr6sente in vivo, 
15 o et permettant, d ! autre part, de prolonger et de controler la dur£e de liberation du 

PA in vivo, au-dela de 24 h aprds l'administration, 

♦ en ce qu'elle est liquide dans les conditions d'injection, 

♦ et en ce qu'elle est egalement liquide a la temp&rature et/ou au pH physiologiques, 
et/ou en presence : 

20 * ^electrolyte physiologique en concentration physiologique, 

* et/ou d'au moins un tensioactif. 

- 2 - Formulation selon la revehdication 1, caracterisee en ce que sa concentration en 
[PO] est fixee a une valeur suffisamment elevee pour permettre la formation de depot 

25 gelifie in vivo, aprds injection parenterale, en presence d'au moins une proteine 
physiologique. 

- 3 - Formulation pharmaceutique liquide pour la liberation prolongee de principe(s) 
actios) -PA-, cette formulation : 

30 o etant liquide en atmosphere ambiante, 

o etant egalement liquide a la temperature et/ou au pH physiologiques et/ou en 
presence : 

* d'electrolyte physiologique en concentration physiologique, 

* et/ou d'au moins un tensioactif, 

35 o et comprenant une suspension colloidale, aqueuse, de basse viscosite, a base de 

particules submicroniques de polymere PO biodegradable, hydrosoluble et 
porteur de groupements hydrophobes GH, lesdites particules etant associees de 
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fa$on non covalente avec au moins un principe actif PA et le milieu dispersif de 
la suspension etant essentiellement constitue par de l'eau, 



caracteris^e en ce que sa concentration en [PO] est fixee a une valeur suffisamment elevee 
pour permettre la formation de depot gelifie in vitro, apres injection parenterale, en 
5 presence d'au moins une proteine. 

- 4 - Formulation selon Tune quelconque des revindications precedentes, caracterisee en 
ce que sa concentration en [PO] est telle que: 



avec CI representant la concentration de "gelification induite" des particules de PO telle 
que mesur£e dans un test GI. 

15 - 5 - Formulation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en 
ce que sa viscosite est inferieure ou egale a 5 Pa.s. 

- 6 - Formulation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en 
ce que le polym^re (PO) est un polyaminoacide forme par des unites aspartiques et/ou des 

20 unites glutamiques, au moins une partie de ces unites etant porteuses de greffons 
comportant au moins un groupement hydrophobe (GH). 

- 7 - Formulation selon la revendication 6, caracterisee en ce que le (ou les) PO sont 
definis par la formule generale (I) suivante : 

25 



10 



■ [PO] > 0,9.C1, 

■ de preference 20.C1 > [PO] > CI, 

■ etmieux encore 10.C1 > [PO] > CI 




COOR 3 



[GH]/' 



(I) 



dans laquelle : 



30 



R represente un H, un alkyle lineaire en C2 a C10 ou ramifie en C3 a 
C10, benzyle, une unite acide amine terminale ou -R 4 -[GH] ; 
R 2 represente un H, un groupe acyle lineaire en C2 a C10 ou ramifie en 
C3 a C10, un pyroglutamate ou -R 4 -[GH] ; 
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■ R 3 est unHou une entite cationique, de preference selectionnee dans le 
groupe comprenant : 

- les cations m&alliques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : le sodium, le potassium, le calcium, le magnesium, 

5 - les cations organiques avantageusement choisis dans le sous-groupe 

comprenant : 

• les cations a base d'amine, 

• les cations a base d ! oligoamine, 

• les cations a base de polyamine (la polyethyteneimine etant 
10 particuli&rement preferee), 

• les cations & base d ! acide(s) amine(s) avantageusement choisis 
dans la classe comprenant les cations a base de lysine ou 
d'arginine, 

- ou les polyaminoacides cationiques avantageusement choisis dans le 
15 sous-groupe comprenant la polylysine ou l'oligolysine ; 

■ R 4 reprSsente une liaison directe ou un "espaceur" k base de 1 & 4 unites 
acide amine ; 

■ A reprSsente independamment un radical -CH 2 - (unite aspartique) ou - 
CH2-CH2- (unite glutamique) ; 

20 ■ n/(nH-m) est defini comme le taux de greffage molaire et sa valeur est 

suffisamment basse pour que PO mis en solution dans Teau a pH 7 et a 25 
°C, forme une suspension colloidale de particules submicroniques de P0 3 
de preference n/(n 4- m) est compris entre 1 a 25 % molaire et mieux 
encore entre 1 et 15 % molaire; 

25 ■ n + m varie de 10 a 1000, de preference entre 50 et 300 ; 

■ GH represente un groupement hydrophobe. 



- 8 - Formulation selon la revendication 6, caracterisee en ce que le (ou les) PO repond 
a Tune des formules generales (II), (ID) et (TV) suivantes : 

30 
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5 dans lesquelles : 

■ GH represente un groupement hydrophobe ; 

■ R 30 est un groupement alkyle lineaire en C2 a C6 ; 

■ R 3 ' est un H ou une entite cationique, de preference s61ectionn6e dans le 
groupe comprenant : 

10 - les cations metalliques avantageusement choisis dans le sous-groupe 

comprenant : le sodium, le potassium, le calcium, le magnesium, 

- les cations organiques avantageusement choisis dans le sous-groupe 
comprenant : 

• les cations a base d'amine, 

15 •les cations a base d'oligoamine, 

• les cations a base de polyamine (la polyethyteneimine etant 
particulierement preferSe), 

• les cations a base d'acide(s) amin6(s) avantageusement choisis 
dans la classe comprenant les cations a base de lysine ou 

20 d'arginine, 

- ou les polyaminoacides cationiques avantageusement choisis dans le 
sous-groupe comprenant la polylysine ou Toligolysine, 

■ R 50 est un groupement alkyle, dialcoxy ou diamine en C2 a C6 ; 

■ R 4 repr6sente xme liaison directe ou un "espaceur" a base de 1 a 4 unites 
25 acide amine ; 

■ A represente indSpendamment un radical -CH2- (unite aspartique) ou - 
CH2-CH2- (unite glutamique) ; 

■ n' + m f ou n"est defini comme le degre de polymerisation et varie de 10 a 
1000, de preference entre 50 et 300. 
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-9- Formulation selon la revendication 7 ou 8, caracterisee en ce que les n 
groupements GH du PO represented chacun independamment les uns des autres un 
radical monovalent de formule suivante : 




(GH) 



dans laquelle 



- R 5 represente un methyle(alanine), isopropyle (valine), isobutyle 
(leucine), secbutyle (isoleucine), benzyle (phenylalanine) ; 

10 - R 6 represente un radical hydrophobe comportant de 6 a 30 atomes de 

carbone; 

- 1 varie de 0 a 6. 

-10- Formulation selon la revendication 9, caracterisee en ce que tout ou partie des 
15 radicaux hydrophobes R 6 des PO sont choisis de fa$on independante dans le groupe de 
radicaux comportant : 

■ un alcoxy lineaire ou ramifie comportant de 6 a 30 atomes de carbone et 
pouvant comporter au moins un heteroatome (de preference O et/ou N 
et/ou S) et/ou au moins une insaturation, 

20 ■ un alcoxy comportant 6 a 30 atomes de carbone et ayant un ou plusieurs 

carbocycles anneles et contenant eventuellement au moins une insatu- 
ration et/ou au moins un h6t6roatome (de preference O et/ou N et/ou S), 

■ un alcoxyaryle ou un aryloxyalkyle de 7 a 30 atomes de carbone et 
pouvant comporter au moins une insaturation et/ou au moins un hetSro- 

25 atome (de preference O et/ou N et/ou S). 

- 11 - Formulation selon la revendication 9 ou 10, caracterisee en ce que le radical 
hydrophobe R 6 du greffon du PO est issu d'un precurseur alcoolique choisi dans le groupe 
comprenant: Toctanol, le dodecanol, le tetradecanol, Fhexadecanol, l'octadecanol, 
30 Toleylalcool, le tocopherol ou le cholesterol. 



- 12 - Formulation selon la revendication 6, caracterisee en ce que le PO est constitue 
d'un homopolymere d'alpha-L-glutamate ou d f alpha-L-glutamique. 
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- 13 - Formulation selon la revendication 6, caracterisee en ce que le PO est constitue 
d'un homopolymere d ! alpha-L-aspartate ou d'alpha-L-aspartique. 

- 14 - Fonnulation selon la revendication 6, caracterisee en ce que le PO est constitue 
5 dun copolymSre d'alpha-L-aspartate/alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-aspartique/alpha-L- 
glutamique. 

-15 - Formulation selon la revendication 14, caracterisee en ce que dans le PO, la 
distribution des unites aspartiques et/oii glutamiques porteuses de greffons comportant au 
io moins un motif GH est telle que le polym&re ainsi constitue est soit aleatoire, soit de type 
bloc, soit de type multibloc. 

- 16 - Formulation selon la revendication 1, caracterisee en ce que la masse molaire du 
PO se situe entre 2000 et 100 000 g/mole, et de preference entre 5000 et 40 000 g/mole. 

15 

- 17 - Formulation selon la revendication 6, caracterisee en ce que le PO est porteur d'au 
moins un greffon de type polyalkylene glycol lie a une unite glutamate et/ou aspartate. 

- 18 - Formulation selon la revendication 17, caracterisee en ce que le greffon de type 
20 polyalkylene glycol est de formule (V) suivante : 




dans laquelle : 

25 - R' 4 represente une liaison directe ou un "espaceur" a base de 1 a 4 unites acide amine ; 

- X est un heteroatome choisi dans le groupe comportant Toxyg^ne, Tazote ou un soufre ; 

- R 7 et R 8 represented independamment un H, un alkyle lineaire en CI a C4 ; 

- n m varie de 10 a 1000, de preference de 50 a 300. 

30 -19- Formulation selon la revendication 17 ou 18, caracterisee en ce que le 
polyalkylSneglycol est un polyethylene glycol. 

- 20 - Formulation selon Tune quelconque des revendications 17 a 19, caracterisee en ce 
que le pourcentage molaire de greffage du polyalkytene glycol varie de 1 a 30 %. 

35 
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- 21 - Formulation selon Tune quelconque des revendications 1 a 20, caracterisee en ce 
que les polymeres modifies hydrophobes PO sont s61ectionnes dajis le groupe comprenant: 
les polyaminoacides, les polysaccharides -de preference dans le sous-groupe comprenant 
les pullulanes et/ou les chitosans et/ou les mucopolysaccharides-, les gelatines ou leurs 

5 melanges. 

- 22 - Formulation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en 
ce que le PA est une proline, une glycoprotein, une proline liee a une ou plusieurs 
chaines polyalkyleneglycol [de preference polyethyleneglycol (PEG) : "prot6ine- 

10 PEGyiee"], un polysaccharide, un liposaccharide, un oligonucleotide, un polynucleotide 
ou un peptide, 

de preference selectionne parmi les hemoglobines, les cytochromes, les albumines, les 
interferons, les cytokines, les antigdnes, les anticorps, r6rythropoietine, Tinsuline, les 
hormones de croissance, les facteurs VDI et EX, les interleukines ou leurs melanges, les 
15 facteurs stimulants de Phematopo'tese. 

-23 - Formulation selon Tune quelconque des revendications 1 a 21, caracterisee en ce 
que le principe actif est une "petite" molecule organique hydrophobe, hydrophile ou 
amphiphile. 

20 

- 24 - Formulation selon Tune quelconque des revendications 1 a 22, caracterisee en ce 
que sa fraction massique en PA non associe aux particules submicroniques [PA mm 
associe] en % en poids est telle que : 

o [PA non associe] < 1 
25 o de preference [PA non associe] < 0,5. 

- 25 - Formulation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en 
ce qu'elle est injectable par voie parenterale, sous-cutanee, intramusculaire, intradermique, 
intraperitoneale, intracerebral ou dans une tumeur. 

30 

- 26 - Formulation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en 
ce qu'elle est destinee a la preparation de medicaments, en particulier pour administration 
parenterale, sous-cutanee, intramusculaire, intradermique, intraperitoneale, intracerebrale 
ou dans une tumeur, voire par voie orale, nasale, vaginale ou oculaire. 

35 
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-27- Procede de preparation de medicaments, en particulier pour administration 
parenterale, sous-cutanee, inttamusculaire, intradermique, intraperitoneale, intracerebral 
ou dans une tumeur, voire par voie orale, nasale, vaginale ou oculaire, caracterise en ce 
qu-il consist© essentiellement a mettre en ceuvre au moins une formulation selon Tune 
5 quelconque des revendications 1 a 26. 



-28* Produit derive caracterise en ce qu'il comprend des particules submicroniques, 
formees par des associations non covalentes PO/PA telles que definies dans la 
reyendication 1 et en ce qu ! il est obtenu k partir de la formulation selon Tune quelconque 
10 des revendications 1 a 26. 



- 29 - Produit derive selon la revendication 28, caracterise en ce qu'il est constitue par 
une poudre ou par un gel. 



Proc6de de preparation de la formulation selon Tune quelconque des revendications 
caracterise en ce qu'il consiste essentiellement : 

♦ a mettre en ceuvre une suspension colloidale de nanoparticules d'au moins un 
PO, 

♦ a melanger cette suspension colloidale de nanoparticules de PO avec au moins 
un PA, de preference en solution aqueuse, 

♦ a ajouter eventuellement au moins un excipient, 

♦ au besoin a ajuster le pH et/ou Tosmolarite et, 

♦ eventuellement a filtrer la suspension ainsi obtenue. 

25 - 31 - Procede selon la revendication 30, caracterise en ce que le (ou les) PA(s) est sous 
forme de suspension ou de solution aqueuse pour le melange avec la suspension colloidale 
de nanoparticules de PO. 



15 -30- 

la26, 



20 



- 32 - Procede de preparation de la formulation selon Tune quelconque des revendications 
30 la 26, caracterise en ce qu'il consiste essentiellement : 

♦ a mettre en oeuvre une poudre de nanoparticules d'au moins un PO, 

♦ a melanger cette poudre avec une suspension ou solution aqueuse d'au moins 
un PA, de preference en solution aqueuse, 

♦ a ajouter eventuellement au moins un excipient, 
35 ♦ au besoin a ajuster le pH et/ou Fosmolarite et, 

♦ eventuellement a filtrer la suspension ainsi obtenue. 
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- 33 - ProcSde de preparation de la formulatioii selon Tune quelconque des revendications 
1 a 26, caract&ise en ce qu'il consiste essentiellement : 

♦ a mettre en oeuvre une poudre issue du sechage de la formulation liquide selon 
ftine quelconque des revendications 1 a 26, 

♦ a melanger cette poudre avec un milieu liquide aqueux, de preference sous 
agitation, 

♦ a ajouter eventuellement au moins un excipient, 

♦ au besoin a ajuster le pH et/ou l'osmolarite et, 

♦ Eventuellement a filtrer la suspension ainsi obtenue. 

-34- Procede de preparation d'une poudre derivee de la formulation selon rune 
quelconque des revendications 1 i 26, caracterise en ce que ladite poudre est obtenue par 
sechage de la formulation selon Tune quelconque des revendications 1 a 26. 
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